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An 


ultra-mild surfactant mixt. comprises: (a) 48-52 wt.% of alkyl oligoglucoside of formula Rl-O- 


G]p(I);a 
nd(b) 

EP 703962 B 

Ultramild surfactant mixtures containing (a) 48 to o + 

corresponding to formula Rl-0-(G)p (I), in which Rl is an alkyl radical essentially containing 8 to 10 
carbon atoms, G is a glucose unit and p is a number of 1.3 to 1.6 and (b) 48 to 52% by weight of an 
alkyl oligoglucoside corresponding to formula R2-0-(G)p (II) in which R2 is an alkyl radical essentially 
containing 12 to 16 carbon atoms, G is a glucose unit and p is a number of 1.38 to 1.53. 

Dwg.0/1 

US 5663137 A 

An ultramild surfactant mixture consisting of: a) from about 48 about 52% by weight of at least one 
alkyl oligoglucoside corresponding to formula Rl-0-(G)p (I) in which Rl is an alkyl radical containing 
8 to 10 carbon atoms, G is a glucose unit and p is a number of 1.3 to 1 .8; and b) from about 48 to about 
52% by weight of at least one alkyl oligoglucoside corresponding to formula R2-0-(G)p (II) m which 
R2 is an alkyl radical containing 12 to 16 carbon atoms, G is a glucose unit and p is a number of 1.3 to 
1.8. 


Dwg.0/1 
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Beschreibung 
Gebiet der Erfindung 

5 Die Erfindung betrifft Tensidgemische mit verbesserter dermatologischer Vertraglichkeit und vorteilhaftem Kalte- 

verhalten enthaltend Alkyloligoglucoside einer ausgewahlten Kettenlangenzusammensetzung. 

Stand der Technik 

w Alkyloligoglykoside, insbesondere Alkybligoglucoside stellen nichtionische Tenside dar, die infolge ihrer ausge- 

zeichneten Detergenseigenschaften und hohen okotoxikologischen Vertraglichkeit zunehmend an Bedeutung gewin- 
nen. Herstellung und Verwendung dieser Stoffe sind gerade in letzter Zeit in einer Reihe von Ubersichtsartikeln dar- 
gestellt worden, von denen stellvertretend die Veroffentlichungen von H.Hensen in Skin Care Forum, 1, (Okt.1992), 
D.Balzer und N.Ripke in Seifen-6le-Fette-Wachse 118, 894 (1992) und B.Brancq in Seifen-6le-Fette-Wachse 118, 

is 90S (1992) genannt werden sollen. 

Obschon Alkyloligoglucoside ausgesprochen hautmild sind, besteht dennoch ein standig steigendes Bedurfnis 
nach Stoffen mit weiter verbesserter dermatologischer Vertraglichkeit. In der Vergangenheit hat man beispielsweise 
versucht, die hautkosmetische Vertraglichkeit von Alkyloligoglucosiden durch Zugabe von amphoteren Tensiden zu 
verbessern. 

20 Ein Ansatzpunkt zur Herstellung besonders leistungsstarker Alkyloligoglucoside besteht in der Abmischung von 

Species unterschiedlicher Kettenlange. So wird beispielsweise in WO 93/07249 (Henkel Corp.) vorgeschlagen, zwei 
Alkyloligoglucoside der Kettenlange C 8 -C 10 und C 12 -C 16 im Verhaltnis 50 : 50 bis 90 : 10 Gewichtsteile abzumischen. 
Die Lehre der Anmeldung gent jedoch dahin, ein Mischungsverhaltnis von 60 : 40 bis 80 : 20, also die kurzkettigen 
Species im OberschuB einzusetzen. 

25 in der Deutschen Offenlegungsschrift DE-A1 40 05 958 (Huls) wird ein flussiges, schaumendes Reinigungsmittel 

offenbart, das 3 bis 40 Gew.-% eines C 7 -C 10 - und 3 bis 40 Gew.-% Cn-C^-Alkyloligoglucosids (ad 100 Gew.-% Was- 
ser) enthalten kann. Es wird vorgeschlagen, die kurzer- und langerkettigen Species im Gewichtsverhartnis 10 : 90 bis 
50 : 50, vorzugsweise im Verhaltnis 17 : 83 bis 33 : 67 einzusetzen. Ein Hinweis auf besondere Vorteile hinsichtlich 
der dermatologischen Vertraglichkeit der Mischung enthatt die Anmeldung nicht. 

30 In der Vergangenheit sind Alkyloligoglucoside unterschiedlicher Kettenlange vorwiegend im Hinblick auf optimale 

anwendungstechnische Eigenschaften abgemischt worden. Die nach der Lehre des Stands der Technik erhaltenen 
Gemtsche mogen zwar beispielsweise hinsichtlich ihres Schaum- und Reinigungsvermogens zufriedenstellend sein, 
ihre dermatologische Vertraglichkeit sowie ihr Kalteverhaiten ist jedoch nicht optimal. 

Die Aufgabe der Erfindung hat nun darin bestanden, neue Mischungen von Alkyloligoglucosiden unterschiedlicher 

35 Kettenlange zur Verfugung zu stellen, die frei von den geschilderten Nachteilen sind. 

Beschreibung der Erfindung 

Gegenstand der Erfindung sind ultramilde Tensidgemische, enthaftend 

40 

a) 48 bis 52 Gew.-% eines Alkyloligoglucosids der Formel (I), 


R 1 -0-[G] p (I) 

in der R 1 fur Alkylreste mit im wesentlichen 8 bis 10 Kohlenstoffatomen, G fur einen Glucoserest und p fur Zahlen 
von 1 ,3 bis 1 ,6 steht und 

b) 48 bis 52 Gew.-% eines Alkyloligoglucosids der Formel (II), 

R 2 -o-[GL (II) 


in der R 2 fur Alkylreste mit im wesentlichen 12 bis 16 Kohlenstoffatomen, G fur einen Glucoserest und p fur Zahlen 
von 1,38 bis 1,53 steht. 

Uberraschenderweise wurde gefunden, daR innerhalb eines sehr engen Mischungsbereiches von Alkyloligoglu- 
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cosiden unterschiedlicher Kettenlange Produkte mit besonders hoher dermatologischer Vertraglichkeit und Kaltesta- 
bilitat erhalten werden konnen. Auch wenn ahnliche Mischungen kurzkettiger und langkettiger Alkyloligoglucoside im 
Verhaltnis 50 : 50 als untere Grenzen in de DE-A1 40 05 958 (Huls) genannt sind, ist die getroffene Auswahl neu und 
erfinderisch, da weder die Mischungen als solche, noch der mit ihnen verbundene uberraschende Effekt vorbeschrie- 
s ben ist und die Lehre der genannten Schrift in die Richtung von Misch ungsverhaltnissen weist, bei denen die vorteilhafte 
dermatologische Vertraglichkeit und das verbesserte Kalteverhalten nicht mehr vorliegen. 

Alkyloligoglucoside 

10 Alkyloligoglucoside stellen bekannte Stoffe dar, die nach den einschlagigen Verfahren der praparativen organi- 

schen Chemie erhalten werden konnen. Stellvertretend fur das umfangreiche Schrifttum sei hierauf die Schriften EP- 

A1-0 301 298 und WO 90/3977 verwiesen. 

Die Indexzahl p in den allgemeinen Formeln (I) und (II) gibt den Oligomerisierungsgrad (DP-Grad), d. h. die Ver- 

teilung von Mono- und Oligoglucosiden an und steht fur eine Zahl zwischen 1,3 und 1,6 im Formel (I) und zwischen 
is 1 ,38 und 1 ,53 im Formel (II) Wahrend p in einer gegebenen Verbindung stets ganzzahlig sein muB, ist der Wert p fur 

ein bestimmtes Alkyloligoglucosid eine analytisch ermittelte rechnerische GroGe, die meistens eine gebrochene Zahl 

darstellt. 

Der Alkylrest R 1 kann sich von primaren Alkoholen mit im wesentiichen 8 bis 10 Kohlenstoffatomen ableiten. Ty- 
pische Beispiele sind Caprylalkohol, 2-Ethylhexylalkohol und Caprinalkohol sowie deren technische Mischungen, wie 
20 sie beispielsweise bei der Hydrierung von technischen Fettsauremethylestern oder im Verlauf der Hydrierung von 
Aldehyden aus der Roelen'schen Oxosynthese anfallen. Bevorzugt sind Alkyloligoglucoside (DP = 1,3 bis 1 ,6), die als 
Vorlauf bei der destillativen Auftrennung von technischem C e -C 18 -Kokosfettalkohol anfallen und Alkylreste mit im we- 
sentiichen 8 bis 10 Kohlenstoffatomen aufweisen. Besonders bevorzugt sind Alkyloligoglucoside der Formel (I), die 
folgende C-Kettenverteilung im Alkylrest aufweisen: 


Der Alkylrest R 2 kann sich von primaren Alkoholen mit im wesentiichen 12 bis 16 Kohlenstoffatomen ableiten. 
Typische Beispiele sind Laurylalkohol, Myristylalkohol und Cetylalkohol sowie deren technische Gemische, die wie 
oben beschrieben erhalten werden konnen. Bevorzugt sind Alkyloligoglucoside auf Basts von gehartetem C 10/18 -Ko- 
kosalkohol (DP = 1 ,38 bis 1 ,53), die Alkylreste mit im wesentiichen 1 2 bis 1 6 Kohlenstoffatomen aufweisen. Besonders 
35 bevorzugt sind Alkyloligoglucoside der Formel (II), die folgende C-Kettenverteilung im Alkylrest aufweisen: 
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Herstellung der Mischungen 

45 Die Abmischung der Alkyloligoglucoside der Formeln (I) und (II) kann in an sich bekannter Weise erfolgen. Es ist 

beispielsweise moglich, die konzentrierten Pasten bei erhohter Temperatur von 40 9 C miteinander zu verruhren und 
im Verlauf der Konfektionierung zu den Endprodukten auf die Anwendungskonzentration zu verdunnen. In gleicher 
Weise konnen jedoch auch verdunnte Losungen miteinander vermischt werden. Hierbei handelt es sich urn einen rein 
mechanischen Vorgang, eine chemische Reaktion findet nicht statt. 

so in einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung ist es jedoch auch moglich, die kurzerkettigen den langer- 

kettigeren Alkyloliglucosiden wahrend deren Herstellung, beispielsweise vor der abschlieGenden Bleiche zuzusetzen. 
Femer ist es moglich - unter Berucksichtigung der Reaktivitatsunterschiede - Fettalkohole einer geeigneten Kettenzu* 
sammensetzung mit Glucose in an sich bekannter Weise zu acetalisieren und so die Mischungen in-situ herzustellen. 
In diesen beiden Fallen werden einheitliche Produkte erhalten. 


25 



0-5Gew.-% 
40-66 Gew.-% 
30-59 Gew.-% 
0-6Gew.-% 


30 


55 


Gewerbliche Anwendbarkelt 


Die erfindungsgema3en Tensidgemische zeichnen sich durch eine besonders hohe dermatologische Vertraglich- 
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keit aus und sind selbst in Form 50 gew.-%iger waBriger Fasten nicht hautreizend. Gleichzeitig weisen sie eine be- 
sonders vorteilhafte Kaltestabilitat auf. 

Tenside 

5 

Die erfindungsgemaBen Tensidgemische konnen ihrerseits zusammen mit anderen anionischen, nichtionischen, 
kationischen und/oder amphoteren bzw. zwitterionischen Tensiden eingesetzt werden. 

Typische Beispiele fur anionische Tenside sind Alkylbenzolsulfonate, Alkansulfonate, Olefinsulfonate, Alkylether- 
sulfonate, Glycerinethersuffonate, a-Methylestersulfonate, Sulfofettsauren, Alkylsulfate, Fettalkoholethersulfate, 

io Glycerin ethersulfate, Hydroxymischethersulfate, Monoglyceridsulfate, Fettsaureamid(ether)sulfate, Sulfosuccinate, 
Suifosuccinamate, Sulfotriglyceride, Amidseifen, Ethercarbonsauren, Fettsaureisethionate, Sarcosinate, Tauride, Al- 
kyloligoglucosidsulfate, Alkyl(ether)phosphate und pflanzlichen oder tierischen EiweiBhydrolysaten bzw. deren Kon- 
densationsprodukten mit Fettsauren. Sofern die anionischen Tenside Polyglycoletherketten enthalten, konnen sie eine 
konventionelle, vorzugsweise jedoch eine eingeengte Homologenverteilung aufweisen. 

*s Typische Beispiele fur nichtionische Tenside sind Fettalkoholpotyglycolether, Alkylphenolpolyglycolether, Fett- 

saurepolyglycolester, Fettsaureamidpolygylcolether, Fettaminpolyglycolether, alkoxylierte Triglyceride, Alk(en)yIoligo- 
glykoside, Fettsaureglucamide, Polyolfettsaureester, Zuckerester, Sorbitanester und Polysorbate. Sofem die nichtio- 
nischen Tenside Polyglycoletherketten enthalten, konnen sie eine konventionelle, vorzugsweise jedoch eine einge- 
engte Homologenverteilung aufweisen. 

20 Typische Beispiele fur kat ionise he Tenside sind quanta re Ammoniumverbindungen und quaternierte Difettsau- 

retrialkanolaminester. 

Typische Beispiele fur amphotere bzw. zwitterionische Tenside sind Alkylbetaine, Alkylamidobetaine, Amino- 
propionate, Aminoglycinate, Imidazoliniumbetaine und Sulfobetaine. 

Bei den genannten Tensiden handeit es sich ausschlieBlich urn bekannte Verbindungen. Hinsichtlich Struktur und 
25 Herstellung dieser St off e sei auf einschlagige Obersichtsarbeiten beispielsweise J.Falbe (ed.), "Surfactants in Con- 
sumer Products', Springer Verlag, Berlin, 1987, S. 54-1 24 oder J.Falbe (ed.), "Katalysatoren, Tenside und Mi- 
neraldladditive", Thieme Verlag, Stuttgart, 1978, S.123-217 verwiesen. 

Oberflachenaktive Mittel 

30 

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung betrifft die Verwendung der erfindungsgemaBen Tensidgemische zur Her- 
stellung von oberflachenaktiven Mitteln, insbesondere Wasch-, Spul- und Reinigungsmitteln sowie Produkten zur Haar- 
und Korperpflege, in denen sie in Mengen von 1 bis 99, vorzugsweise 5 bis 30 Gew.-% - bezogen auf die Mittel - 
enthalten sein konnen. Typische Beispiele hierzu sind : 

35 

*** Pulverformige Universatwaschmittel, enthaltend 10 bis 30 Gew.-% - bezogen auf das Mittel - der erfindungs- 
gemaBen Mischung von Alkyloligoglucosiden der Formeln (i) und (II) sowie anionische, nichtionische, kationische 
und/oder amphotere bzw. zwitterionische Tenside und gegebenenfalls weitere Hilfs- und Zusatzstoffe. 

40 *** Flussige Universalwaschmittel, enthaltend 1 0 bis 70 Gew.-% - bezogen auf das Mittel - der erfindungsgemaBen 
Mischung von Alkyloligoglucosiden der Formeln (I) und (II) sowie anionische, nichtionische, kationische und/oder 
amphotere bzw. zwitterionische Tenside und gegebenenfalls weitere Hilfs- und Zusatzstoffe. 

*** Flussige Feinwaschmittel, enthaltend 10 bis 50 Gew.-% - bezogen auf das Mittel - der erfindungsgemaBen Mi- 
45 schung von Alkyloligoglucosiden der Formeln (I) und (II) sowie anionische, nichtionische, kationische und/oder 

amphotere bzw. zwitterionische Tenside und gegebenenfalls weitere Hilfs- und Zusatzstoffe. 

*** Flussige Reinigungs- und Desinfektionsmittel, enthaltend 10 bis 30 Gew.-% - bezogen auf das Mittel - der 
erfindungsgemaBen Mischung von Alkyloligoglucosiden der Formeln (I) und (II) sowie anionische, nichtionische, 
so kationische und/oder amphotere bzw. zwitterionische Tenside und gegebenenfalls weitere Hilfs- und Zusatzstoffe. 

*** Haarshampoos, enthaltend 10 bis 30 Gew.-% - bezogen auf das Mittel - der erfindungsgemaBen Mischung von 
Alkyloligoglucosiden der Formeln (I) und (II) sowie anionische, nichtionische, kationische und/oder amphotere 
bzw. zwitterionische Tenside und gegebenenfalls weitere Hilfs- und Zusatzstoffe. 

55 

*** Haarspulungen, enthaltend 10 bis 30 Gew.-% - bezogen auf das Mittel - der erfindungsgemaBen Mischung von 
Alkylligoglucosiden der Formeln (I) und (II) sowie anionische, nichtionische, kationische und/oder amphotere bzw. 
zwitterionische Tenside und gegebenenfalls weitere Hilfs- und Zusatzstoffe. 
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*** Schaumbader, enthaltend 10 bis 30 Gew.-% - bezogen auf das Mittel - der erfindungsgemafJen Mischung von 
Alkylligoglucosiden der Formeln (I) und (II) sowie anionische, nichtionische, kationische und/oder amphotere bzw. 
zwitterionische Tenside und gegebenenfalls weitere Hilfs- und Zusatzstoffe. 

5 *** Syndetseifen, enthaltend 10 bis 50 Gew.-% - bezogen auf das Mittel - der erfindungsgemaGen Mischung von 
Alkylligoglucosiden der Formeln (I) und (II) sowie anionische, nichtionische, kationische und/oder amphotere bzw. 
zwitterionische Tenside und gegebenenfalls weitere Hilfs- und Zusatzstoffe. 

Wasch- und Rein igungs mittel auf Basis der erfindungsgemafBen Tensidgemische konnen ais Hilfs- und Zusatz- 
10 stoffe beispielsweise Builder, Salze, Bleichmittel, Bleichaktivatoren, optische Aufheller, Vergrauungsinhibitoren, L6- 
sungsvermittler, Entschaumer und Enzyme enthalten. 

Ubliche Builder sind Natriumaluminiumsilicate (Zeolithe), Phosphate, Phosphonate, Ethylendieamintetraessig- 
saure, Nitrilotriacetat, Citronensaure und/oder Polycarboxylate. Als Salze bzw. Stellmittel kommen beispielsweise Na- 
triumsulfat, Natriumcarbonat Oder Natriumsilicat (Wasserglas) in Betracht. Als typische Einzelbeispiele fur weitere Zu- 
15 satzstoffe sind Natriumborat, Starke, Saccharose, Polydextrose, TAED, Stilbenverbindungen, Methylcellulose, Toluol- 
sulfonat, Cumolsulfonat, langkettige Seifen, Silicone, Mischether,- Lipasen und Proteasen zu nennen. 

Haarshampoos, Haarlotionen oder Schaumbader auf Basis der erfindungsgemaGen Tensidgemische konnen 
als Hilfs- und Zusatzstoffe beispielsweise Emulgatoren, Olkomponenten, Fette und Wachse, Verdickungsmittel, Uber- 
fettungsmittel, biogene Wirkstoffe, Filmbildner, Duftstoffe, Farbstoffe, Perlglanzmittel, Konservierungsmittel und pH- 
20 Regulatoren enthalten. 

Ubliche Olkomponenten sind Substanzen wie Paraffinol, Pflanzenole, Fettsaureester, Squalan und 2-Octyldode- 
canol, wahrend als Fette und Wachse beispielsweise Walrat, Bienenwachs, Montanwachs, Paraffin und Cetylstearyl- 
alkohol Verwendung finden. 

Als Uberfettungsmittel konnen Substanzen wie beispielsweise polyethoxylierte Lanolinderivate, Lecithinderivate 
25 und Fettsaurealkanolamide verwendet werden, wobei die letzteren gleichzeitig als Schaumstabilisatoren dienen. Ge- 
eignete Verdickungsmittel sind beispielsweise Polysaccharide, insbesondere Xanthan-Gum, Guar-Guar, Agar-Agar, 
Alginate und Tylosen, Carboxymethylcellulose und Hydroxyethylcellulose, ferner hbhermolekulare Polyethylenglycol- 
mono- und -diester von Fettsauren, Polyacrylate, Polyvinylalkohol und Polyvinylpyrrolidon sowie Elektrolyte wie Koch- 
salz und Ammoniumchlorid. Unter biogenen Wirkstoffen sind beispielsweise Pflanzenextrakte, EiweiBhydrolysate 
30 und Vitamin komplexe zu verstehen. Gebrauchliche Filmbildner sind beispielsweise Polyvinylpyrrolidon, Vinylpyrroli- 
don-Vinylacetat-Copolymerisate, Polymere der Acrylsaurereihe, quatemare Cellulose-Derivate und ahnliche Verbin- 
dungen. Als Konservierungsmittel eignen sich beispielsweise Formaldehydldsung, p-Hydroxybenzoat oder Sorbin- 
saure. Als Perlglanzmittel kommen beispielsweise Glycoldistearinsaureester wie Ethylenglycoldistearat, aber auch 
Fettsauremonoglycolester in Betracht. Als Farbstoffe konnen die fur kosmetische Zwecke geeigneten und zugelas- 
35 senen Substanzen verwendet werden, wie sie beispielsweise in der Publikation "Kosmetische Farbemlttel" der Farb- 
stoffkommission der Deutschen Forschungsgemeinachaft, veroffentllcht im Verlag Chemle, WeinheEm, 1984, 
zusammengestelltsind. Diese Farbstoffe werden ublicherweise in Konzentrationen von 0,001 bis 0,1 Gew.-%, bezogen 
auf die gesamte Mischung, eingesetzt. 

Die folgenden Beispiele solien den Gegenstand der Erfindung naher erlautern, ohne ihn darauf einzuschranken. 

40 

Beispiele 

I. Einqesetzte Alkyloligoqlucoside 

45 Komp.l: 

C 8" C 1 o* A l k y' o! '9°9 ,ucos ' cJ 
C-Kettenverteilung im Alkylrest: 45 % C 8 , 55 % C 10 
DP-Grad: 1,59 

50 Plantaren( R > APG 225, FaHenkel KG a A, DOsseldorf/FRG 

Komp.l I: 

C 1 2" c i e-Kokosalkyloligoglucosid 
55 C-Kettenverteilung im Alkylrest : 6B % C 12 , 26 % C 14 , 6 % C 16 
DP-Grad: 1,38-1,53 

Plantaren( R ) APG 600, Fa.Henkel KGaA, DOsseldorf/FRG 

Alle Produkte wurden in Form 50 gew.-%iger waBriger Pasten eingesetzt. 
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II. Anwendunqstechnische Beispiele 

Die Bestimmung der Hautreizung erfolgte gemaB der OECD-Methode No. 404 und der EEC Directive 84/449 EEC, 
Pt.B.4. Die angegebenen Reizsummenscores wurden aus den nach 24, 48 und 72 Stunden erhaltenen Reizscores 
gebildet. Dabei wurde der im Vergleichsversuch V1 ermittelte Reizsummenscore fur ein 100 %iges C l2 -C 16 -Alkylo- 
ligoglucosid (DP = 1 ,38) zu 1 00 % gesetzt und die in den ubrigen Versuchen erhaltenen Reizsummenscores zu diesem 
ins Verhaltnis gesetzt. 

Zur Bestimmung des Langzeit-Kalteverhaltens wurden die Produkte uber einen Zeitraum von 5 Monaten bei lO'C 
gelagert. Die erfindungsgemafBen Gemische waren auch nach dieserZeit flussig, die meisten der Vergleichsmischun- 
gen hingegen durchkristallisiert. 

Die Ergebnisse sind in Tab.1 und Abb.1 zusammengefaBt. 


Tab . 1 : Aiwendungstechnische Ergebnisse 


Bsp. 

KomD . I 

Komp. II 

DP 

Reizsummenscore 


Gew.-% 

Gew.-% 


ft rel. 

1 

48 

52 

l f 38 

53 

2 

48 

52 

1,53 

47 

3 

50 

50 

1,41 

53 

4 

52 

48 

1,38 

55 
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Forts * Tab. 1 ; Anwendungstechnische Ergebnisse 


Bsp. 

KomD . I 

KOIRD. II 

DP 

Rei z summens core 


6ew.-% 

Gew. -% 


% rel. 

VI 

0 

100 

1,38 

100 

V2 

0 

100 

1,45 

95 

V3 

0 

100 

1,53 

95 

V4 

17 

83 

1,38 

72 

V5 

20 

80 

1,38 

80 

V6 

33 

67 

1,3* 

75 

V7 

40 

60 

1,38 

69 

V8 

60 

40 

1,38 

67 

V9 

63 

37 

1,38 

70 

VI 0 

80 

20 

1,38 

72 

VI 1 

90 

10 

1,38 

75 

VI 2 

100 

0 

1,38 

78 

VI 2 

100 

0 

1,59 

71 


Patentanspruche 

1. Ultramilde Tensidgemische, enthaltend 

(a) 48 bis 52 Gew.-% eines Alkyloligoglucosids der Formel (I), 

R 1 0-[G] p (I) 

in der R 1 fur Alkylreste mit im wesentlichen 8 bis 10 Kohlenstoffatomen, G fur einen Glucoserest und p fur 
Zahlen von 1,3 bis 1,6 steht, und 

(b) 48 bis 52 Gew.-% eines Alkyloligoglucosids der Formel (II), 

R 2 0[G] D (II) 


in der R 2 fOr Alkylreste mit im wesentlichen 12 bis 16 Kohlenstoffatomen, G fur einen Glucoserest und p fur 
Zahlen von 1 ,38 bis 1 ,53 steht. 
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2. Tensidgemische nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daf3 sie Alkyloligoglucoside der Formel (I) enthalten, 
in der R 1 fur Alkylreste der folgenden C-Kettenverteilung steht: C 6 : 0-5 Gew.-%, C 8 : 40-66 Gew.-%, C 10 : 30-59 
Gew.-% und C 12 : 0-6 Gew.-%. 

s 3. Tensidgemische nach den AnsprOchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dafj sie Alkyloligoglucoside der Formel 
(II) enthalten, in der R 2 fur Alkylreste der folgenden C-Kettenverteilung steht: C 10 : 0-3 Gew.-%, C 12 : 60-75 Gew.- 
%, C 14 : 21-30 Gew.-%. C 16 : 0-12 Gew.-%, C 18 : 0-3 Gew.-%. 

4. Verwendung von Tenstdgemischen nach den AnsprOchen 1 bis 3 zur Herstellung von Wasch-, Spul- und Reini- 
10 gungsmitteln sowie Produkten zur Haut- und Korperpflege. 

Claims 

is 1. Ultramiid surfactant mixtures containing 

a) 48 to 52% by weight of an alkyl oligoglucoside corresponding to formula (I): 
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R'-O-tGjp (I) 

in which R 1 is an alkyl radical essentially containing 8 to 1 0 carbon atoms, G is a glucose unit and p is a number 
of 1.3 to 1.6 and 

b) 48 to 52% by weight of an alkyl oligoglucoside corresponding to formula (II): 

R 2 -0-[G] p (II) 

in which R 2 is an alkyl radical essentially containing 12 to 16 carbon atoms, G is a glucose unit and p is a 
number of 1.38 to 1.53. 

2. Surfactant mixtures as claimed in claim 1 , characterized in that they contain alkyl oltgoglucosides corresponding 
to formula (I), in which R 1 represents alkyl radicals having the following C chain distribution: C 6 : 0 - 5% by weight, 
C 8 : 40 - 66% by weight, C l0 : 30 - 59% by weight and C 12 : 0 - 6% by weight. 

3. Surfactant mixtures as claimed in claims 1 and 2, characterized in that they contain alkyl oltgoglucosides corre- 
sponding to formula (II), in which R 2 represents alkyl radicals having the following C chain distribution: C 10 : 0 - 3% 
by weight, C l2 : 60 - 75% by weight, C 14 : 21 - 30% by weight, C 16 : 0 - 12% by weight, C 18 : 0 - 3% by weight. 

4. The use of the surfactant mixtures claimed in claims 1 to 3 for the production of laundry detergents, dishwashing 
detergents and cleaning products and skin-care and body-care products. 


Revendications 

1, Melanges de tensioactifs ultra-doux, contenant : 

a) 48 a 52 % en poids d'un alkyloligoglucoside de formule (1), 

R 1 -o-[G] p (I) 

ou R 1 represente des radicaux alkyles avec essentiellement 8 a 10 atomes de carbone, G est un radical 
glucose et p represente des nombres de 1 ,3 a 1 ,6 et 

b) 48 a 52 % en poids d'un alkyloligoglucoside de formule (II), 
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R 2 -0-[G] p (II) 

ou R 2 represente un radical alkyle avec essentiellement 12 a 16 atomes de carbone, G est un radical glucose 
et p represente des nombres de 1 ,38 a 1 ,53. 

Melanges de tensioactifs selon la revendication 1, 
caracterises en ce qu' 

ils contiennent des alkyloligoglucosides de formule (I) ou R 1 represente des radicaux alkyles ayant la repartition 
suivante en chaTnes de C : C 6 : 0-5 % en poids, C 8 : 40-66 % en poids, C 10 : 30-59 % en poids et C l2 : 0-6 % en 
poids. 

Melanges de tensioactifs selon les revendications 1 et 2, 
caracte rises en ce qu 1 

ils contiennent des alkyloligoglucosides de formule (II) ou R 2 represente des radicaux alkyles ayant la repartition 
suivante en chaTnes de C : C 10 : 0-3% en poids, C 12 : 60-75 % en poids, C 14 : 21 -30 % en poids, C 16 : 0-12 % en 
poids, C 16 : 0-3 % en poids. 

Utilisation de melanges de tensioactifs selon les revendications 1 a 3, pour preparer des produits pour la lessive, 
la vaisselle et le nettoyage, ainsi que des produits pour les soins du corps et de la peau. 
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